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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterfagen entnommen 

(g) Echtheitsmerkmalskombi nation fur Wertdokumente 

(57) Die Erfindung betrifft ern Wertdokument, wis eine 
Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit einer er- 
sten maschinell prufbaren physikallschen oder chemi- 
schen Eigenschaft und mit einer zweiten maschinell pruf- 
baren physikalischen oder chemischen Eigenschaft, wo- 
bei sich die erste und zweite prufbare Eigenschaft vonein- 
ander getrennt maschinenn prufen tassen, das Wertdoku- 
ment die erste prufbare Eigenschaft bei einer ersten Tem- 
peratur verliert, und das Wertdokument die zweite pruf- 
bare Eigenschaft bei einer zweiten Temperatur verliert, 
die von der ersten Temperatur verschieden ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Stoffkombination mil zwei 
maschinell pnifbaren Eigenschaflen fiir die Echtheitssiche- 
rung von Wertdokumenien, die Verwendung dieser Stoff- 5 
kombination zur Echtheitssicherung von Wertdokumenien, 
ein Wertdokument mit zwei Echtheitsmerkmalen niit je- 
weils maschinell priifbarer physikalischer Eigenschaft und 
ein Verfahren zur Herstellung solcher Wertdokumente sowie 
ein Verfahren zur Echtheitspriifung von verkohltem Mate- lO 
rial Oder Asche. 

Wertdokumente im Sinne dieser Erfindung konnen alle 
Dokumente sein, die vor Nachahmung geschiitzt werden 
miissen. Insbesondere fallen darunter Banknoten, Aktienpa- 
piere, Ausweispapiere, aber auch Ausweiskarten, Chipkar- 15 
ten und dergleichen. Sie konnen sowohl auf Basis von Zel- 
lulose-, BaumwoUmaterial oder auf Basis von Kunststoff- 
material oder aus einer Kombination mehrerer dieser Mate- 
rialien hergestellt sein. 

Zur Absicherung der Wertdokumente gegen Nachahmung 20 
sind die Wertdokumente mit nicht oder nur unter unverhalt- 
nismaBig hohem Aufwand nachahmbaren Echtheitsmerk- 
malen versehen. Als Echtheitsmerkmale konnen z. B. Fluo- 
rcszenzstoffe, magnetische Partikel und andere anhand ihrer 
spezifischen physikalischen Eigenschaften nachweisbare 25 
Stoffe eingesetzt werden. Als maschinell nachweisbare 
Echtheitsmerkmale werden solche Merkmale bezeichnet, 
die insbesondere dazu bestimmt sind, maschinell gepriift zu 
werden, im Gegensatz zu human, insbesondere visuell zu 
priifenden Merkmalen. Derartige Humanmerkmale sind 30 
z. B. Wasserzeichen, Guillochen, im Stichtiefdruck herge- 
stellte Druckbilder und dergleichen. Fiir eine maschinelle 
Priifung eignen sich beispielsweise magnetische Materialien 
sehr gut, Sie konnen dem Wertpapier wahrend der Herstel- 
lung in Form von magnetischen Partikeln zugesetzt werden. 35 
Solche Magnetpariikel konnen hartmagnetisch sein, d. h. 
nach ihrer Magnetisierung ein permanentes Magnetfeld er- 
zeugen, oder sie konnen weichmagnetisch sein, d. h. nur un- 
ter Einwirkung eines aufieren erregenden Magnetfelds eine 
Magnetisierung aufweisen. 40 

Aber auch die Verwendung von lumineszierenden Mar- 
kierungen als maschinell nachweisbares Echtheitsmerkmal 
ist aus dem Stand der Technik vielfach bekannt. Dabei un- 
terscheidet man zwischen Ruoreszenzstofifen, die nur unter 
Anregungsstrahlung eine charakteristische Emissionsstrah- 45 
lung emitderen, und Phosphoreszenzstoffen, die auch nach 
Abschalten der Anregungstrahlung uber einen langenen 
Zeitraum Strahlung emittieren. Verschiedene Eigenschaften 
der LumineszenzstofiFe konnen als Echtheitsnachweis ver- 
wendet werden, so beispielsweise Anregungs- und Emissi- 50 
onsspektren, SichtbarkeitAJnsichtbarkeit der Emission, eine 
eventuelle Nachleuchtdauer und deren Halbwertzcit, 
Schmal-ZBreitbandigkeit der Emission. Aufgrund dieser vie- 
len Bewertungskriterien wird die Falschungssicherheit zu- 
satzlich erhoht, da dem Falscher nicht bekannt ist, welche 55 
Eigenschaft ausgewertet wird und daher von ihm nachzu- 
stellen ist. 

Haufig werden Lumineszenzstoffe verwendet, die ledig- 
lich in einem sehr schmalen WellenlSngenbereich emittie- 
ren, wie beispielsweise Seltenerdverbindungen. Sie haben 60 
gegeniiber breitbandig emittierenden Lumineszenzstoffen 
den Vorteil, dass deren Emissionsspektren charakerisdscher 
als die von anderen Stoffen sind, weshalb ihnen fur die ma- 
schinelle Echtheitserkennung ein hoherer Sicherheitswert 
zuerkannt werden kann, Um den Sicherheitswert breitban- 65 
dig emittierender StofFe zu erhohen, kann deren Emissions- 
spektrum in charakteristischer Weise abgewandelt werden, 
wie dies beispielsweise in DE 30 20 652 beschrieben ist. 
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Fiir kriminalistische Zwecke ist es hilfneich, wenn fur die 
Absicherung von Dokumenten Merkmalsstoffe verwendet 
werden, die seibst nach der Verbrennung des Dokuments 
noch nachweisbar sind, um sicherstellen zu konnen, dass ein 
unkenntlicher Verbrennungsruckstand tatsachlich von ech- 
ten Dokumenten stammt. Andererseits muss verhindert wer- 
den, dass die in der Asche von verbrannten Wertdokumen- 
ten enthaltenen Merkmalsstoffe nicht riickgewonnen und 
zur Erstellung von Falschungen verwendet werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine U> 
sung vorzuschlagen, mit der die eindeulige Idendfikation ei- 
nes Wertdokumentes sowohl anhand des Wertdokumentes 
seibst als auch anhand seiner Asche durchfiihrbar sein soil, 
ohne allerdings eine illegale Wiedergewinnung des Echt- 
heitsmerkmals zur Neuherstellung von Wertdokumenien zu 
ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der nebengeord- 
neten Patentanspriiche gelost. Weiterbildungen sind den Un- 
teranspriichen zu entnehmen. 

Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass die gegen- 
laufigen Zielsetzungen durch Vorsehen unterschiedlicher 
physikalischer oder chemischer Eigenschaften erreicht wer- 
den konnen, die getrennt voneinander priifbar sind und sich 
bei unterschiedlichen Temperaturen verandem bzw. ver- 
schwinden. Dementsprechend weist das erfindungsgemaBe 
Wertdokument mindestens zwei maschinell priifbare physi- 
kalische oder chemische Eigenschaften auf, die voneinander 
getrennt nachweisbar sind, wobei das Wertdokument minde- 
stens eine maschinell priifbare Eigenschaft bei einer ersten 
Temperatur verliert und gegebenenfalls auch die andere 
prufbare Eigenschaft bei einer zweiten Temperatur, die sich 
von der ersten deutlich unterscheidet. 

Vorzugs weise befinden sich die priifbaren Eigenschaften 
am gleichen Ort und/oder beruhen auf dem gleichen physi- 
kalischen oder chemise hen Phanomen. Sofem es sich um 
Eigenschaften h'andelt, die nicht auf dem gleichen physika- 
lischen Phanomen beruhen, konnen sie unterschiedliche Ei- 
genschaften eines einzigen Merkmalsstoffes sein, die bei 
unterschiedlichen Temperaturen zuinindest teilweise ver- 
schwinden oder sich messbar verandem. Im Ubrigen werden 
vorzugsweise zwei Merkmalsstoffe verwendet, die jeweils 
eine der priifbaren Eigenschaften aufweisen. 

Bei der Auswahl der priifbaren Eigenschaften ist gemafi 
der Erfindung femer zu beriicksichtigen, dass im Zusam- 
menhang mit der Verbrennung von Wertdokumenten zwei 
Temperaturbereiche zu beachten sind. Zum einen die Eigen- 
brenntemperatur, d. h. die Temperatur, bei welcher das 
Wertdokument, beispielsweise eine durch ein Feuerzeug in 
Brand gesetzte Banknote, unter atmospharischen Bedingun- 
gen verbrennt, und andererseits die ubUche Vemichtungs- 
temperatur der Wertdokumente in Hochtemperaturofen. 
Denn Wertdokumente werden, wenn sie aufgrund des Ver- 
schmutzungsgrades oder von Beschadigungen nicht langer 
umlaufTahig sind, von den ausgebenden Stellen in Hochtem- 
peraturofen mit SauerstofiFunterstiitzung oder dergleichen 
vemichtet. Die ubliche Vemichtungstemperatur liegt bei 
etwa 1000°C und mehr. Die Eigenbrenntemperatur dagegen 
liegt mit Werten zwischen 400**C und 500**C deutlich unter 
der Vemichtungstemperatur. 

Da die Vemichtung von Wertdokumenten in groBen Men- 
gen erfolgt, muss gemaB der Erfindung in jedem Fall sicher- 
gestellt werden, dass Unbefugte aus den Verbrennungsriick- 
standen der vemichteten Wertdokumente keine Echtheits- 
merkmale riickgewinnen konnen, die eine Nachahmung 
echter Wertdokumente erlauben. 

Demnach miissen die im Rahmen der Erfindung verwend- 
baren prufbaren Eigenschaften (Ei, E2 usw.) eine der folgen- 
den Bedingungen erfullen, wobei Ti die Eigenbrenntempe- 
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ratur und T2 die Vemichtungstemperatur bezeichneC 

1. M&glichkeit 

Das Wertdokumenl verliert die erste Eigenschaft Ei unter 5 
Ti und behalt die Eigenschaft E2 oberhalb Ti und T2. 

Bei dieser Konstellation kann anhand der temperatursta- 
bilen priifbaren Eigenschaft E2 nachgewiesen werden, dass 
die Asche von einem echten Wertdokumenl slamnil. Dber 
die Art der Verbrennung - Verbrennung unter atmosphari- 10 
schen Bedingungen oder Vemichtung - lassen sich jedoch 
keine Aussagen machen. 

2. Moglichkeit 

15 

Das Wertdokumenl behall die Eigenschaften Ei und E2 
oberhalb der Temperaiur Ti und verliert die Eigenschaft E^ 
unterhalb der Temperatur T2 wahrend es die Eigenschaft E2 
auch oberhalb T2 beibehalt. 

In diesem Fall isl es nichl nur moglich, anhand der Eigen- 20 
schaft E2 festzustellen, dass die Asche von einem echten 
Wertdokumenl slammt, sondem auch auf welche Art und 
Weise das Wertdokumenl verbrannt wurde. Denn weist die 
Asche noch beide Eigenschaften Ei und E2 auf, so wurde 
das Wertdokumenl unter atmosphari schen Bedingungen 25 
verbrannt, weist die Asche dagegen lediglich die Eigen- 
schaft E2 auf, so wurde das Wertdokumenl zumindest der 
Vemichtungstemperatur ausgeseizt. 

3. Moglichkeit 30 

Das Wertdokumenl verliert die Eigenschaft Ei unter Ti 
und die Eigenschaft E2 unter T2. 

In diesem Fall weist die Asche eines Wertdokuments, das 
iiber die Vemichtungstemperatur verbrannt wurde, weder 35 
die Eigenschaft Ei noch die Eigenschaft E2 auf. Die bei der 
offiziellen Vemichtung enlslehende Asche isl somil bezug- 
Uch der Merkmalseigenschafien neutral. Weist die Asche 
nach wie vor die Eigenschaft E2 auf, so gill dies als Nach- 
weis der Verbrennung unter atmospharischen Bedingungen, 40 

4. Moglichkeit 

Das Wertdokumenl behalt die Eigenschaften Ei und E2 
oberhalb Ti und verliert beide Eigenschaften unter T2. 45 

Auch hier isl der Nachweis der Verbrennung unter atmo- 
spharischen Bedingungen moglich, so dass versehenllich 
verbrannte Dokumenle nach wie vor als echle Wertdoku- 
mente erkannt werden und unter Umstanden gegen unver- 
sehrte Dokumenle ausgetauscht werden konnen. Weist die 50 
Asche weder Eigenschaft Ei noch Eigenschaft E2 auf, so 
sind in diesem Fall keinerlei Aussagen daruber moglich, ob 
es sich urspriinglich um ein echtes Wertdokumenl handelte. 

Fiir den erfindungsgemaBen Zweck sind die verschieden- 
sten Efifekte, wie z, B. Lumineszenz, Magnetismus, Leitfa- 55 
higkeit, chemische Reaktionen einsetzbar. Wesentlich fur 
die Erfindung isl nur, dass mindestens zwei physikalische 
Oder chemische Eigenschaften auswertbar sind, von denen 
mindestens eine oberhalb einer bestimmten ersten Tempera- 
tur irreversibel verandert wird oder voUig verschwindet und 60 
die zweite Eigenschaft ob^halb der ersten Ibmperatur er- 
halten bleibt. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform kann das 
Wertdokumenl mit zwei Lumineszenzstoffen versehen wer- 
den, die ihre lumineszierenden Eigenschaften bei unter- 65 
schiedlichen Temperaturen verlieren. Besonders geeignet 
sind Kombinationen aus oiganischen und anorganischen 
Lumineszenzstoffen, da organische Lumineszenzstoffe ihre 



Lumineszenzeigenschaft bereits bei niedrigen Temperaturen 
verlieren, wahrend eine Vielzahl von anorganischen Lumi- 
neszens^toff'en temperaturstabil sind. 

Als inslabile organische Lumineszenzstoffe kommen ver- 
schiedene Farbstoffe, wie Melhylenblau, Rodamin, Anthra- 
zin, Chinazolon, Benzozazin oder dergleichen in Belrachl, 
aber auch Seltenerd-Chelate oder Seltenerd-Acetonate. An- 
organische stabile Lundneszenzstoffe, die im Rahmen der 
Erfindung Anwendung finden konnen, sind seltenerddoderte 
Wirtsgilter. Als Wirtsgitter werden dabei bevorzugt Calci- 
umwolfi^mat, Ytlriuingranat, Yttriumvanadat, Yttriumoxi- 
sulfid oder dergleichen verwendet. Fiir unsichlbare Codie- 
rungen, deren Emissionswellenlange im IR-Bereich liegt, 
werden die seltenen Erden Neodym, Ytterbium, Praseodym, 
Erbium oder Holmium bevorzugt in chrom- oder eisenhal- 
tige Wirtsgilter eingesetzl. Die seltene Erden enthaltenden 
Verbindungen werden dabei bevorzugt eingesetzl, da ihre 
Emissionsbanden sehr schmal sind und sich daher sehr gut 
ftir eine maschinelle Priifting eignen. 

Anstelle der instabilen organischen Lumineszenzstoff'e 
kfinnen jedoch auch anorganische inslabile Lumineszenz- 
stoffe, wie silber- oder kupfer/cerdoliertes Zirzlksulfid ver- 
wendet werden. 

GemaB einer weileren Ausftihrungsform konnen auch un- 
terschiedliche magnetische Materialien verwendet werden, 
die bei bestimmten Temperaturen ihr magnetisches Verhal- 
ten enlweder irreversibel verandern oder vollslandig verlie- 
ren. Eisenoxid (Fe304), schwarzes Chromoxid sowie Bari- 
umferrile sind Beispiele fiir temperaturstabile MagnetstofFe 
mil mittelharten bis hartmagneti schen Eigenschaften. 

Wenig temperaturbestandig dagegen sind metallische 
Magnetstoffe, wie Eisen oder Cobalt in Pulverform oder in 
.Form dunner Schichten. Sie zeigen weich- bis hartmagneti- 
sche Eigenschaften. Ebenfalls weichmagnetisch und leichl 
brennbar sind Cobalt-Eisen- oder Nickel-Eisen-Legiemn- 
gen. Ein weiteres Beispiel fiir ein sehr hartmagnetisches, 
aber dennoch leicht brennbares Material ist Cobaltsainarium 
(SmCos). 

Die leichl brennbaren Magnetmalerialien verlieren be- 
reits bei niedrigen Temperaturen ihre magnetischen Eigen- 
schaften vollig oder andem ihr magnetisches Verhalten in 
sehr charakteristischer Weise. Die magnetischen Eigen- 
schaften der temperaturstabilen Magnetstoffe dagegen blei- 
ben unverandert. 

Handell es sich bei den Wertdokumenten um Dokumenle 
einer Serie, denen jedoch jeweils unlerschiedliche Gegen- 
werte zugeordnet sind - wie z. B. Banknoten mit unter- 
schiedlichen Denominationen - so kann es auch vorteilhaft 
sein, die unterschiedlichen Stiickelungen mil unterschiedli- 
chen Eigenschaftspaaren zu versehen, so dass eine t}berpru- 
fung der Verbrennungsriickstande nicht nur Aussagen iiber 
"echt" oder "falsch" zulasst, sondem auch iiber die spezielle 
Kategorie, z. B. Denomination des Wertdokuments, Dies 
ware insbesondere fiir Banknoten sinnvoll, da an den Ver- 
brennungsriickstanden haufig nicht mehr zu erkennen isl, 
um welche Denomination es sich urspriinglich handelte, der 
Eigentiimer aber nachweisen mochte, dass die Asche von 
besdmmten Banknoten slammt. 

Die Einbringung der Merkmalssloffe kann auf verschie- 
dene Weisen erfolgen. Besteht das Wertdokumenl aus Pa- 
pier oder weist eine Papierlage auf, so konnen die Merk- 
malssloffe wahrend der PapierhersteUung der Papiermasse 
gleichmaBig zugemischt oder auf die ferlige, noch nasse Pa- 
pierbahn in bestimmten Bereichen aufgespruht, aufgedruckl 
oder sonstwie auf- oder eingebracht werden. 

Weist das Wertdokumenl Kunststoffmaterial auf, so kon- 
nen die Merkmalssloffe dem Kunststoffmaterial auch bei 
der Kunststoffaufbereitung beigemengt und mit diesem zu 
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Folien oder Fasem verarbeitet werden. Diese Folien oder 
Fasem konnen anschlieBend direkl als Wertdokument oder 
fiir die Herstellung von Wertdokumenten verwendet wer- 
den. Dabei ist es auch moglich, die Folie beispielsweise in 
Streifen geschnitten als Sicherheitsfaden wahrend der Pa- 5 
pierherstellung in das Papier einzubetten. Es ist auch mog- 
lich, Melierfasern oder Planchetten mil den Merkmalsstof- 
fen zu versehen. Auch hier, so wie beim Sicherheitsfaden, 
konnen die Stoffe in das Material der Melierfasern oder 
Planchetten selbst im Volumen eingebracht oder auf die 10 
Oberflache aufgedruckt oder in einem Farbebad mit diesen 
eingefarbt sein. 

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, Kunststofffolien 
als Deckfolie fiir eine Ausweiskarte oder einen Pass zu ver- 
wenden. 15 

Altemadv kann das Wertdokument auch mit einer den 
bzw. die Merkmalsstoffe enthaltenden Druckfarbe bedruckt 
sein. Die Merkmalsstoffe konnen jedoch auch in verschiede- 
nen Druckfarben enthalten sein. Dabei kann jedes beliebige 
Druckverfahren eingesetzt werden, insbesondere Tlefdruck- 20 
verfahren, Thermotransferdruckverfahren, Heifipragever- 
fahren, Siebdruck verfahren. 

Mit den folgenden Beispielen soli die Palette der Mog- 
lichkeiten kurz angedeutet werden. 

25 

Beispiel 1 

Der Papiermasse fur die Herstellung von Sicherheitspa- 
pier werden vor der Blattbildung zwei Lumineszenzstoffe 
beigemischt, die ein unterschiedliches Emissionsspektrum 30 
aufweisen. Bei dem gemaB der Erfindung temperaturstabi- 
len Lumineszenzstoff handelt es sich um YsAlsO^tTb, der 
ein sehr charakteristisches Emissionsspektrum im grunen 
Wellenlangenbereich zeigt. Fiir den weniger stabilen Lumi- 
neszenzstoff wird ZnSrCuCl verwendet, dessen ebenfalls im 35 
grunen Spektralbereich liegende Emission aber bereits bei 
Temperaturen von 7(X)°C verschwindet. Die Emissionsspek- 
tren der beiden Lumineszenzstoffe liegen zwar beide im 
griinen Spektralbereich, sie unterscheiden sich hinsichtlich 
des Verlaufs ihrer Emissionsspektren jedoch so stark, dass 40 
sie getrennt voneinander mcsstechnisch nachgewiesen wer- 
den konnen. 

Wird das fertige Papier angeziindet und unter normalen 
atmospharischen Bedingungen verbrannt, so bleiben beide 
Lumineszenzstoffe nachweisbar. Erst bei der Verbrennung 45 
des Papiers in einem Verbrennungsofen bei iiber 1000°C 
wird der weniger temperaturstabile ZnS-Leuchtstoflf zer- 
stort. Der anorganische, terbiumdotierte Lumineszenzstoff 
dagegen iibersteht auch diese Temperaturen unbeschadet, so 
dass die Asche anhand des charakterisdschen Spektrums des 50 
Y3Al50i2:Tb als von echten Dokumenten stammend er- 
kannt werden kann, in der aber auch nachweisbar ist, dass 
sie nicht unter normalen atmospharischen Bedingungen ent- 
standen ist. 

55 

Beispiel 2 

Einer Druckfarbe werden zwei Lumineszenzstoffe beige- 
mischt, die unterschiedliches Emissionsspektrum aufwei- 
sen. Bei dem temperaturstabilen Lumineszenzstoflf handelt 60 
es sich um ein Zinksilicat:Mangan (CD 112 der Firma Al- 
lied Signal), das im griinen Wellenlangenbereich emittiert. 
Fiir den instabilen Lumineszenzstoff wird eine Europium- 
Chelatverbindung aus der Klasse der Thenoyltrifluoraceton- 
ate (CD 335 der Firma Allied Signal) eingesetzt, das im ro- 65 
ten Wellenlangenbereich fluoresziert. 

Wird die Farbe auf einen beliebigen Trager appUziert, er- 
halt man als visuellen Eindruck die Mischfarbe von beiden 



Fluoreszenzpigmenten. Wird der Trager in einem Verbren- 
nungsofen Temperaturen Uber 800**C ausgesetzt, wird die 
Europium-Chelatverbindung zerstdrt. Der anoiganische 
Fluoreszenzstoff ubersteht dagegen diese Tbmperatur unbe- 
schadet, so dass die Asche anhand ihres charakteristischen 
Ruoreszenzspektrums als von echten Dokumenten erkannt 
werden kann. Gleichzeitig lasst sich aber auch nachweisen, 
dass sie nicht unter normalen atmospharischen Bedingungen 
entstanden ist. 

Beispiel 3 

Einer Kunstharzmatrix, z. B. basierend auf der Poly addi- 
tion von mehrfunktionellen Isocyanaten, Melamin und Ben- 
zamid wird ein anorganischer RuoreszenzstoflF, Yttrium- 
oxid:Europium (CD 106 der Firma Allied Signal) zusam- 
men mit einem oi^anischen Fluoreszenzstoff aus der Klasse 
der Benzothiazole (CD 333 der Firma Allied Signal) mit 
gelbgriiner Fluoreszenz wahrend der Kunststofifsynthese 
beigemischt. Man erhalt so einen Merkmalsstofif in Form ei- 
nes Pulvers, der unter UV-Anregung eine orange Fluores- 
zenz aufweist. Wird das so hergestellte Lumineszenzpig- 
ment einer Druckfarbe beigemischt und diese auf Papier 
appliziert, erhalt man ein Papier mit oranger Fluoreszenz. 
Wird das Papier in einem Verbrennungsofen Temperaturen 
uber 800°C ausgesetzt, wird der organische Fluoreszenz- 
stoff zerstort. Der anorganische Fluoreszenzstoff iibersteht 
dagegen diese Temperatur unbeschadet, so dass die Asche 
anhand ihres charakteristischen Fluoreszenzspektrums als 
von echten Dokumenten erkannt werden kann. Auch hier 
kann aber nachgewiesen werden, dass die Asche nicht unter 
normalen atmospharischen Bedingungen entstanden ist. Die 
Asche weist in diesem Fall eine rote Fluoreszenz auf. 

Beispiel 4 

Zwei verschiedene Offsetfarben werden einmal mit ei- 
nem anorganischen Fluoreszenzpigment, Calciumsili- 
cat:Mangan Blei (CD 110 der Firma Allied Signal), das eine 
orange Fluoreszenz aufweist bzw. mit einem organischen 
Pigment auf der Basis Anthranilsaure (CD 329 der Firma 
Allied Signal), das eine blaue Fluoreszenz aufweist, abge- 
mischt. Die so erhaltenen Druckfarben werden abwechselnd 
in Form einer Codierung auf eine Folic aufgebracht, diese 
anschlieBend in feine Streifen geschnitten und in Form eines 
Sicherheitsfadens bei der Papierherstellung eingesetzt. Wurd 
das so gekennzeichnete Wertpapier in einem Verbrennungs- 
ofen Temperaturen uber 800°C ausgesetzt, wird der organi- 
sche Fluoreszenzstoff zerstort. Der anorganische Fluores- 
zenzstoff iibersteht dagegen diese Temperatur unbeschadet, 
so dass die Asche anhand ihres charakteristischen Ruores- 
zenzspektrums als von echten Dokumenten erkannt werden 
kann. Gleichzeitig lasst sich aber auch nachweisen, dass sie 
nicht unter normalen atmospharischen Bedingungen ent- 
standen ist. Die Asche weist in diesem Fall eine orange 
Fluoreszenz auf. 

Beispiel 5 

Die in Beispiel 4 verwendeten Ruoreszenzstoffe werden 
in diesem Fall einmal in einer Druckfarbe und zum anderen 
im Papier, wie in Beispiel 1 beschrieben, zugemischt. Nach 
der Applikation der Druckfarbe auf das so hergestellte Pa- 
pier erhalt man ein Dokument, das eine orange Fluoreszenz 
im Druck und eine blaue Fluoreszenz im Papier aufweist. 
Wuxi das so gekennzeichnete Wertpapier in einem Verbren- 
nungsofen Temperaturen iiber 800°C ausgesetzt, wird der 
oiganiscbe Fluoreszenzstoff zerstort. Der anorganische 
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FluoreszenzstofF ubersteht dagegen diese Temperatur unbe- 
schadet, so dass die Asche anhand ihres charakterisdschen 
Fluoreszenzspektrums als von echten Dokumenten erkannt 
werden kann. Die Asche weist in diesem Fall eine orange 
Fluoreszenz auf. 

Beispiel 6 

Es wird eine Druckfarbe fiir den Tief-, Tampon- oder 
Siebdruck mil Cobaltsamarium-P*ulver (SmCos) hergestellt. 
HierfOr wird 1 Teil Vmylite als Bindemittel mil 1 bis 2 Tei- 
len Magnetpigment und 0,5 bis 3 Teilen Ethylacetat als Lo- 
sungsmittel gemischt. Die Menge des Losungsmittels hangt 
vom verwendeten Dnickverfahren ab. Wird die Farbe im 
Tiefdruck verdruckt, so wird mehr Losungsmittel benodgt, 
fiir die Herstellung einer Siebdruckfarbe dagegen weniger. 

Es wird eine zweite Druckfarbe der oben genannten Zu- 
sammensetzung mil Carbonyl-Eisenpulver (99% Fe) herge- 
stellt. Beide Druckfarben werden, gegebenenfalls unter Bei- 
mischung weiterer Farbpigmente, als Barcode auf einer 
KunststoffFolie verdruckt, die anschlieBend in Sicherheitsfa- 
den geschnitten wird. Diese Faden werden bei der Papier- 
herstellung voUslandig in das Papier eingebettet. 

Diese Kombination aus Cobaltsamarium und Carbonylei- 
sen bietet eine hohe Falschungssicherheit, da sie kommer- 
ziell nicht erhaltlich ist und sehr charakteristische magne- 
tische Eigenschaften aufweist. Cobaltsamarium ist mit einer 
Remanenz im Bereich von 40.000 Oe extrem hartmagne- 
tisch, wahrend Carbonyleisen lediglich eine Remanenz von 
weniger als 10 Oe aufweist. 

Beim Verbrennen des Werlpapiers unter atmosph arise hen 
Bedingungen wird das Cobaltsamarium in voUstandig un- 
magnetische Oxide umgesetzt und das Carbonyleisen wird 
zu Eisenoxiden Fe203 und Fe304 mit einer im Vergleich zu 
Carbonyleisen wesentlich hdheren Remanenz von ca. 
200 Oe bis 400 Oe. 

Die hartmagnetischen Eigenschaften gehen damit durch 
die Verbrennung verloren, wahrend die weichmagnetischen, 
wenn auch in etwas veranderter Form, erhalten bleiben. 

Beispiel 7 

Die im Beispiel 6 genannten Magnetpigmente Cobaltsa- 
marium und Carbonyleisen konnen auch Offset-, Buch- 
druck- Oder Stahlstichfarben beigemischt werden. Hierfur 
werden 0,3 bis 1 Teil Magnetpigment und 1 Teil Leinolfimis 
gemischt. Der Fimis wird dabei je nach Druckverfahren mit 
mehr oder weniger Leinol dunner (Offset) oder fester (Stahl- 
stich) angerieben, 

Mit diesen Druckfarben wird ein Werlpapier entweder am 
gleichen Ort oder an verschiedenen Stellen in beliebigen 
Zeichen oder Mustern bedruckt. 

Die Priifung von verkohltem oder verbranntem Material, 
das mutmaBlich von einem erfindungsgemaBen Wertdoku- 
ment stammt, erfolgt anhand der priifbaren physikalischen 
oder chemischen Eigenschaften des Merkmalsstoflfs. Dabei 
wird die prufbare Eigenschaft maschinell ausgewertet und 
mit gespeicherten Referenzwerten verglichen. Soil ein Wert- 
dokument angeblich versehentlich unter atmospharischen 
Bedingungen verbrannt worden sein, so werden die gemes- 
senen Werte der priifbaren Eigenschaft rait den zu erwarten- 
den Referenzwerten fiir den Temperaturbereich oberhalb ca. 
400 bis 500°C und unterhalb ca. lOOO^C vergUchen. Nur 
wenn die gemessenen Werte und die Refercnzwerte iiberein- 
stimmen, handelt es sich um ein echtes Wertdokument. 

Gleichzeitig lasst sich auch nachweisen, ob das vermeint- 
liche Wertdokument tatsachlich unter atmospharischen Be- 
dingungen verbrannt wurde. Stimmen die gemessenen 



Werte namlich mit den Referenzwerten oberhalb der Ver- 
nichtungstemperatur von ca. 1(XX)°C iiberein, so kann dies 
ein Hinweis darauf sein, dass Asche in betriigerischer Ab- 
sichi aus einem Vemichtungsvorgang entfemt und als verse- 
5 hendich verbranntes Wertdokument deklariert wurde, um 
diese gegen ein unversehrtes Wertdokument bei der ausge- 
benden S telle einzutauschen. 

Um die Identifikation der Asche noch sicherer zu gestal- 
ten, konnen die Merkmalsstoffe bzw, charakteristische Be- 

10 standteile der Merkmalsstoffe mit Hilfe spurenanalytischer 
Verfahren nachgewiesen und deren Konzentradon bestimmt 
werden. Hierfiir eignen sich beispielsweise Verfahren, wie 
Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), Atomemissions- 
spektroskopie (AES) im Entladungsspektrum, elektronen- 

15 strahlangeregte Rontgenemissionsspektroskopie (EBMA). 
Bei diesen spurenanalytischen Verfahren werden insbe- 
sondere die Merkmalsstoffe nachgewiesen, die in der Asche 
von nicht erfindungsgemaB abgesicherten Dokumenten 
nicht enthalten sind. Im oben beschriebenen Beispiel 1 wer- 

20 den hierbei die Materialien Yttrium, Terbium, Zink und 
Kupfer sowie das Konzentrationsverhaltnis dieser Stoffe 
ausgewertet. In Beispiel 7 dagegen wird das Vorhandensein 
der Stoffe Eisen, Cobalt und Samarium iiberpruft sowie das 
Konzentrationsverhaltnis dieser Stoffe untereinander ausge- 

25 wertet. 

Patentanspriiche 

1. Wertdokument, wie Banknote, Ausweiskarte oder 
30 dergleichen, 

- mit wenigstens einer ersten maschineU priifba- 
ren physikalischen oder chemischen Eigenschaft 
und 

- mit wenigstens einer zweiten maschineU priif- 
35 baren physikalischen oder chenuschen Eigen- 
schaft, 

wobei 

- beide physikalische oder chemische Eigen- 
schaften von wenigstens einem Merkmalsstoff 

40 sind, 

- sich die erste und zweite priifbare Eigenschaft 
voneinander getrennt maschinell priifen lassen, 

- der Merkmalsstoff die erste priifbare Eigen- 
schaft bei einer ersten Temperatur verliert oder 

45 sich die Eigenschaft raessbar verandert, und 

- der Merkmalsstoff die zweite prufbare Eigen- 
schaft bei der ersten Temperatur behalt und sie ge- 
gebenenfalls bei einer zweiten Temperatur ver- 
liert, die sich von der ersten Tfemperatur deutlich 

50 unterscheidet. 

2. Wertdokument nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sich die erste und zweite prufbare Eigen- 
schaft am gleichen Ort, aber getrennt voneinander ma- 
schinell priifen lassen, 

55 3. Wertdokument nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die priifbaren Eigenschaften auf 
demselben physikalischen Effekt beruhen. 

4. Wertdokument nach wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Wertdo- 

60 kument wenigstens einen ersten und zweiten Merk- 
malsstoff aufweist, die jeweils die ersten und zweiten 
physikalischen Eigenschaften besitzen, 

5. Wertdokument nach wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 

65 Temperatur kleiner oder gleich der Eigenbrennlempe- 
ratur des Wertdokuments ist. 

6. Wertdokument nach wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/ 
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Oder zweite Temperatur groBer als die Eigenbrenntem- 
peratur des Wertdokuments ist. 

7. Wertdokument nach wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/ 
Oder zweiie Temperatur groBer als die Eigenbrenntem- 5 
peratur des Wertdokuments, aber kleiner als eine Ver- 
nichtungstemperatur sind. 

8. Wertdokument nach wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Temperatur groBer als eine Vemichtungstemperatur 10 
des Wertdokuments ist. 

9. Wertdokument nach wenigtens einem der Ansprii- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigen- 
brenntemperatur des Wertdokuments 400°C bis 600**C, 
vorzugsweise ca. 500®C betragt. 15 

10. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver- 
nichtungstemperatur 1000°C oder mehr betragt. 

11. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der er- 20 
ste Merkmalsstoff ein anorganischer und der zweite 
Merkmalsstoff ein organischer Lumineszenzstofif ist. 

12. Wertdokument nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der organische Lumineszenzstoff 
Methylenblau ist. 25 

13. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der er- 
ste und der zweite Merkmalsstoff jeweils ein anorgani- 
scher Lumineszenzstoff sind, 

14. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 30 
spriiche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
anorganischen Lumineszenzstoffe seltenerddotierte 
Wirtsgitter enthalten. 

15. Wertdokument nach einem der Anspruche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der 35 
priifbaren Eigenschaften auf oder in einem Sicherheils- 
faden oder Melierfasem angeordnet ist. 

16. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass wenig- 
stens eine der priifbaren Eigenschaften in wenigstens 40 
einer Druckfarbe enthalten ist, die auf dem Wertdoku- 
ment aufgedruckt ist. 

17. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass wenig- 
stens eine der priifbaren Eigenschaften in dem Grund- 45 
material des Wertdokuments enthalten ist. 

18. Wertdokument nach wenigstens einem der An- 
spriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Grundmaterial des Wertdokuments im WesentUchen 
aus Papier, vorzugsweise BaumwoUpapier besleht. 50 

19. Wertdokument nach einem der Anspruche 1 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundmaterial 
des Wertdokuments im WesentUchen aus einem Kunst- 
stoffmaterial besteht. 

20. Stoffkombination fur die Echtheitssicherung von 55 
Wertdokumenten mil 

- einem ersten Merkmalsstoff mit einer ersten 
priifbaren physikalischen Eigenschafl, und 

- einem zweiten Merkmalsstoff mit einer zweiten 
priifbaren physiJ^alischen Eigenschaft, 60 

wobei 

- sich die erste und die zweite priifbare Eigen- 
schaft voneinander getrennt prufen lassen, 

- der erste Merkmalsstoff die erste priifbare Ei- 
genschaft bei einer ersten Temperatur verliert, und 65 

- der zweite Merkmalsstoff die zweite priifbare 
Eigenschaft bei derersten Temperatur unverandert 
behalt aber gegebenenfalls bei einer zweiten Tem- 



peratur verliert, die von der ersten Temperatur 
deutlich verschieden ist. 

21. Stoffkombination nach Anspruch 20, dadurch ge- 
ketmzeichnet, dass die erste und zweite priifbare Ei- 
genschaft auf demselben physikalischen PhSnomen be- 
ruhen. 

22. Stoffkombination nach Anspruch 20 oder 21, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Merkmalsstoff 
ein anorganischer und der zweite Merkmalsstofif ein or- 
ganischer Lumineszenzstoff sind. 

23. Stoffkombination nach Anspruch 22, wobei der or- 
ganische Lumineszenzstoff Methylenblau ist. 

24. Stoffkombination nach Anspruch 20 oder 21, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste Merkmalsstoff 
und der zweite Merkmalsstoff ein anorganischer Lumi- 
neszenzstoff sind. 

25. Stoffkombination nach wenigstens einem der An- 
spriiche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass der 
anorganische Lumineszenzstoff seltenerddotierte 
Wirtsgitter umfasst. 

26. Stoffkombination nach Anspruch 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Seltenerde ausgewahlt ist aus 
der Gruppe der Stoffe Neodym, Ytterbium, Praseo- 
dym, Erbin und Holmium. 

27. Stoffkombination nach Anspruch 25 oder 26, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Wirtsgitter Stoffe ent- 
halt, die aus der Gruppe Chrom und Eisen ausgewahlt 
sind. 

28. Stoffkombination nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der zweite Lumineszenzstoff 
ZnS:CuCl und der erste Lumineszenzstoff 
Y3Al50i2:Tb ist. 

29. Verwendung einer Stoffkombination nach wenig- 
stens einem der Anspruche 20 bis 28 zur Echtheitssi- 
cherung von Wertdokumenten. 

30. Verfahren zur Herstellung von Wertdokumenten, 
gemaB wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite 
priifbare Eigenschaft mit dem Wertdokument fest ver- 
bunden werden. 

31. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Wertdokument mit einem ersten und 
zweiten Merkmalsstoff versehen wird, die jeweils die 
erste und zweite priifbare Eigenschaft aufweisen. 

32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass wenigstens einer der Merkmalsstoffe als 
Zusatz in einen Sicherheitsfaden, in Melierfasem oder 
das Wertdokumentenmaterial eingebracht wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass wenigstens einer der Merkmalsstoffe ei- 
ner Druckfarbe beigemischt und auf das Wertdokument 
aufgedruckt wird. 

34. Verfahren nach wenigstens einem der Anspriiche 
30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und 
zweite Merkmalsstoff als Stoffgemisch verarbeitet 
werden. 

35. Verfahren zur Priifung von verkohltem oder ver- 
branntem Material, welches mutmaBlich von einem 
Wertdokument gemaB wenigstens einem der Ansprii- 
che 1 bis 19 stammt, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte: 

- Bestinmten der Temperatur, welcher das Wert- 
dokument ausgesetzt war, 

- Oberpriifung der physikalischen Eigenschaften, 

- Abrufen gespeicherter Referenzwerte, abhan- 
gig von der Temperatur, der das Wertdokument 
ausgesetzt war, 

- Vergleich der Referenzwerte mit den gemesse- 
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